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® Schaumstoffkorper mit flammhemmenden Eigenschaften, insbesondere fur Bauzwecke 

© Es wird ein Schaumstoffkorper angegeben, der flamm- § 

hemmend impragniert ist und eine Verbundfolie aus zwei ^ 

Selbstklebefolien tragt, zwischen den en ein intumeszie- 
rondos Material, vorzugsweisc Blahgraphit, eingcschlos ^ 7 
sen ist. Wenigstens eine der beiden Selbstklebefolien ist 
im Ursprungszustanddoppelseitig klebend und daher un- 
mittelbar mit dem Schaumstoffkern verklebt. Vorzugswei- 
se ist auch die andere der beiden Selbstklebefolien beid- 
seitig klebend und ggf. von einer Trennfolie, insbesonde- 
re Silikonpapier, abgedeckt, so dafi nach dem Ablosen 
der Trennfolie der mit dem Schaumstoffkorper an seinem 
Einsatzort durch Verklebung mit benachbarten Bauteilen 
gesichert werden kann. 
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Bcschrcibung 

Die Frlindung bei riff I cincn SchuunislolTkorpcr mil 
flanmihemmenden Figenschaften, insbesondere llir die 
(laniiuhcmmcndc Abdichlung von Fugcn und Wanddurch- 5 
briiehen in Buuwcrkcn und dergleichcn. 

Bei der Frriehlung von Buuwcrkcn allcr Art trcicn sowohl 
AnschluBlugen, Wand- und Decken fugcn als auch Siottfu- 
gen auf. Die Fugenbreiien reichen dabci von wenigen Milli- 
nietem bis y.u 150 nun und werden hiking einfach mil Mor- 10 
tel vcrschlosscn. Wcilerhin gibl cs Wanddurchbriichc, /.. B. 
fiir.Kohrlcitungcn unci dgl., die vcrschlosscn werden nius- 
sen. 

Bci Brandwanden isl dcrFinsaiz von Morlcln nichl mog- 
lich, da sic kcine dauerelastischen Figenschaflen aufweiscn, IS 
die man zur Aufnahmc dcr gcgenseiligcn Bcwcgung dcr 
durch den Mortel abgcdichleien Bauelemcnle brauchi. 

Ublicherwcisc greifi man dann auf mil Mincralwolle hin- 
lerfullte Sysieme /.uriiek. Diese Met node laBi hinsichllich 
dcr Feuerbcsiandigkeii haulig, insbesonderc wegen mangel- 20 
haflcr Ausfuhrung dcr Arbeiten, zu wunschen Librig und isl 
fur den Verarbeiler niehi angenehm ausfuhrbar und zudem 
zcilaufwendig. 

Kinc wciiere Mogliehkeil yur Fugcnabdichlung sind soge- 
nannle Brandschulzschriiirc, Brandschulzbandcr oder Slrei- 25 
fen aus geschiiunilen Polymercn (hauplsiichlich auf PU-Ba- 
sis), die auf untersehiedliehsie Weise funkiionicren. Allen 
gemcinsam ist, daB sic iniumcsyierende Subslanzen oder 
Gemisclic enlhallen, die die Fuge vor Rauch und Feucr- 
durchlritl verschlieBen soilcn. Als iniumcsyierende Roh- 30 
siolTe kominen Blahgraphitc, Mischungcn aus Melamin/ 
Pcntacrylhrit/Aiiimonium-Polyphosphai oder Wasscrglas 
(Na-Silikal-LOsungcn) vor. 

TTauplnachteile dieser Sysieme sind die niangelnde Be- 
st andigkcii/Dichiigkeii gegen Wasser, die schwicrigc Appli- :is 
kalion odcrdas manchmal nolwendige Verklcbcn mil einem 
Kill. ■ 

Dcr Frhndung liegt die Aufgabe zugrunde, einen 
SchauinstolTkorper anzugeben. dcr cin fcucrbcsiandigcs Fu- 
ge n material realisierl und dcr schr verarbcilungsfreundlich, 40 
d. h. schncll und einfach yu monlieren isl, und der Alllags- 
funklionen (/.. B. Schall- und Warmeschutz, Wasserdichl ig- 
keii) cines Dichlungsmalcrials crfulli. Dabei soil cs sich bci 
den Fugenflankcn um niineralischc, als auch um mctallische 
Untcrgrunde handeln konncn. 45 

Diese Aufgabe wird durch die mi Anspruch 1 angegebc- 
nen Merkmalc gelost. Vorteilhafte Ausgcstaliungcn dcr Fr- 
findung und Anwendungcn sind Gegenstand weiicrcr An- 
spruchc. 

Der erhndungsgcniaBe SchauinstolTkorper besieht im we- 50 
sentlichen aus einem PU-SchaumstorT als Kem, der ; mii ei- 
ncr wassrigen Trankung impragniert isl, wobei die Trankung 
vory.ugswcisc aus anorganischen Fullmiltcln und Brand- 
schutzmittcln, vorzugsweise auf.Phosphai-Basis, aufgebaut . 
isl. Als Bindcmiltel dienl dabci vorzugsweise einc wassrige 55 
Acrylatdispcrsion. 

Die Trankung erlaubi cs deni SchaumstolT auBcrdcm nach 
seiner Komprimierung, bei spaterer Applikation langsam 
aufzugchen und die Fuge vollstandig auszufullen. 

Wcilcres wichtiges Mcrkmat der Erfindung isl cine auf 60 
den Schaumsloffkern aufkaschicrte Selbstklebeiblie (nach- 
folgcnd SK-Folic gcnannl), die nichl nur eine Monlagchilfe ■ 
isl, sondcrn auch- cine entscheidende Rolle im Brandfalle 
spicli. 

Im Brandfalle vcrkohlt namlich dcr PU-Schaumsloff und * 65' 
bildct ein stabiles Schaumgeriist aus, das die Rauch- und t - 
Feucrausbrcitung durch die Fuge in angrenzende Brandab- 
schnilic vcrzogert. Bci besonderen Anforderungen z. B. ex- 
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irem breiicn Fugcn oder bei der Anwendung auf meialli- 
schen Unlergriinden kann die TIaflung /.wischen Fugen- 
flankc und SK-Folie/PU-Schaum infolgc Frweichung oder 
Schnmipf vcrlorcn gehen. Aus diescm Grunde isl flic SK- 
Folie brandschuizlechnisch, d. h. inlumeszierend, ausgerii- 
slct. 

Fur die TTersicllung dieser Folic kommcn mchrere Mog- 
liehkeil cn in Be I Rich I. Vor/.ugswcisc wird auf cin doppelsei- 
ligcs Klebeband */.. B. aus Polycihylen, Polyester (enisprichl 
SK-Folic) cinscilig ein intunicsziercndes Material, z. B. 
Blahgraphil, so gesireut, daB eine gleichmaBige Beschich- 
lung cnlslchl. Die Graphitmengc kann zwischen 10 und 
15()g/nr licgen. Zur besscren Bindung des inlumeszieren- 
den Materials, im Bcispicl des Graphils, im Brandfalle kon- 
ncn bci dcr Hers! el lung der Folic Borsaurc oder dercn Salze 
in kleincrcn Mcngen (5-10%) zugesctzl werden. Bora I e ge- 
ben endothcrivi Wasser ab, was die Brandteinpcraiur senkt, 
und schmclzcn schlicBlich zu cincr glasahnlichcn Subslanz 
zusamtnen, so daB das expandicrle Material, z. B. Graphit, 
nichl so leichl auscinandcrfalll. Als Alternative zum er- 
wahnten Blahgraphit konmten Wasscrglas (Na-Silikale), 
Borsaurc und dcren Salzc, Vcrmiculilc und Kombinalionen 
aus Mclanun/l 5 enlacryihril/Animonium-Polyphosphal bz.w. 
dcren Deri vat en in Frage. 

Auf diese bestreule SK-Folie wird eine zweile, nichl be- 
st reu I e SK-Folic gcklcbl. Als Ergebnis crhiill man einc zwi- 
schen zwei SK-Folicn geb undone Graphit schichi. Diese 
wird nachfolgcnd der Einfachhcil halbcr Vcrbundfolie gc- 
nannl. Auf den bei den AuBenseilen dieser Vcrbundfolie be- 
findcl sich noch z. B. Silikonpapicr, das das Verklcbcn bcim 
Aufwickeln dcr Vcrbundfolie verhindert. 

Bci dcr Bcslrcung dcr ersien Folic ist unbedingl darauf zu 
aclilcn, daB kein uberschiissiges Inlumcszenziualcrial auf 
der Folic verblcibi, da sonsl die Haftung der zweilen Folic 
bceinlrachiigt ist. 

TDcr impragnierlePU-Schaum wird mil dieser Vcrbundfo- 
lie ein- oder beidscitig kaschietl (vcrklcbl). Dcr Grund, 
war u m ywei doppelseiligc Klebcfolien verwendel werden, 
ist dcr, daB bei dcr Applikation des Schaumsloffkdrpers die 
auBcrc Klcbcfolic nach deni Abzichen des Silikonpapiers 
als Montagehille genutzt werden kann. Das Verklcbcn des 
Schaumstoffkorpers an dcr Fugenflanke senkl den Rauch- 
gasdurchtriu im Brandfalle, besonders bei uncbencn F'lan- 
ken, crhcblich. 

liei deni zugrundeliegenden SchaunistolVkernmalerial isl 
es uncrhcblich, ob cs sich um einzelnc Schaumstol'l plat ten 
,oder um sogenannle Rollenware (Abniessung: Breilc: 
.1-1,5 m; Langc: 30 in oder ein Vielfachcs davon: Dicke: 
2-60 mnO handclt. 

Trolz dcr geringen Verbundfoliendickc von im Bcispicl 
ca. 0,4 mm reichl die Mcnge des im Brandfalle cxpandieren- 
den Intumcszcnzmaterials, z. B. des Graphils, aus, um even- 
tucll auflrelendc Spalte und Risse im vcrkohllen PU- 
Schaunt zu schlieBen. Das Expansionsvoluincn von Blah- 
graphit liegt etwa bcim 30- bis 40-fachcn seines Ausgangs- 
volumcns (ca. 3-5 mm pro S.chicht beim Ausfuhrungsbei- 
spicl). . 

Die groBlcn Vorlcilc gcgenuber vergleichbarcn Fugenfiil- 
iungslosungcn liegen darin t daB: 

- die Intumeszenzschicht sehr dunn isl, 

- es sich um ein von TIause aus "trockenes" System 
■** handclt, das kciner Trocknung nach seiner TTersicllung 

und nach der Applikation bedarf, 

- die Mcngc des Intumcszcnzmaterials variicrbar ist, 

- der PU-Schaum selbst feuerbestandig ausgcriistet 
isl, 

-, die Anwendung auf Metall moglich ist, 
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die Verbundfolie als Monlagchilie einselzbar isl, 

die Verbundfolic auBcnscitig angebrachl sein kann, 
was Uncbcnheilen an den ungrcnzenden Bauwcrksfla- 
chen bei tier 1 expansion des intunies/iercnden Maleri- 
als ausglciclu, 

die Verbundfolic auch zwischen Schaumschichten 
eingelagerl wcrden kann, 

die Verbundfolic selbsl iagcrbar und sehr cinfach 
und belicbig konfektionierbar isi, 

der Gcsamlkorpcr in alien Richlungen schr flexibel 
und komprimicrbar ist, 

der PU-Schaum alle elaslischcn Eigcnschaficn wie 

B. Biegc- und Zugcigcnschaftcn, Dauerelasliziiat 
ohnc Problcmc aufrechterhaltcn kann. 

HrlindungsgemaB ist erkannl worden, daB diescr Schauni- 
sloffkorpcr mil cincr sehr vicl groBercn Anwendungsbreite, 
als nur uls Eugcnmalcrial, zur Vcrfugung gcsicllt werden 
kann. Aulgrund der gulen flcxiblen liigcnschail.cn isl es 
nioglich. den Schaumsloffkorpcr zu wickcln. /.. B. uni Elck- 
Irokabcl oder Rohrc damit zu umwickeln. Melallischc Un- 
tcrgrunde siellen kcin Problem dar, da aulgrund des schr 
klcincn Envcichungsbereiches kein Abschmelzen des PU- 
Schaums zu beobachten ist. 

Hiii wei teres Anwendungsfcld sind Formteile aus dem 
Schaumsloffkorpcr, insbesondcrc Brandschutzslopfcn, die 
als lemporare und pennancnte Abschottung von noch nicht 
bcleglen Wanddurchbruchen odcr -durchfuhrungen einge- 
sctzl werden konncn. Die Stopfen wcrden bei spiels wei sc 
cinfach aus einem flachigen Material ausgestanzt. 

Dcnkbar isl auch ein Einsalz der Erfindung als Fiillung 
von Brandschulzkissen. Ublicherweise sind Brandschutz- 
kissen mil Mincraiwolle und/oder einem mehroder wenigcr 
intumcszierenden Material gcfiililc Glasfasersackchcn. 
Handclsubliche Brandschulzkissen sind nur wenig elastisch 
bzw. koinpriiiiicrbar und werden hauptsachlich fur groBere 
Maucrdurchbruchc cingesctzt. Die Ausfiihrungsform der 
lirfindung fur dicsc Anwcndung sichl. cin Vcrpackcn eincs 
crrindungsgcmaBen Schaumstofifkorpcrs in cin Glasfaserge- 
webc vor, so daB cin dirckter FlanuiicnangrifT auf den PU- 
Schauin vcrhindcrt und der Abbrand dcssclbcn verzogcrt 
wird. Durch die elaslischcn Eigenschaflcn des PU-Schau- 
mes ist cin Anpasscn an die Oherflache der auBeren Umge- 
bung (Kabcl, Mauerwerk) schr gut nioglich. 

lis gibt verschiedene Moglichkeiten, die Lchrc der vorlie- 
genden lirfindung in vorleilhafter Wcise auszugestalten und 
weitcrzubildcn. Dazu isl einerseits auf die Unteranspruche, 
andcrscits auf die nachfolgenden Erlauterungen von zwei 
Ausfuhrungsbcispielen der Erfindung und sechs Verwen- 
dungen der lirfindung anhand der Zcichnung zu vcrvveiscn. 
In der Zcichnung zcigen: 'J' v 

Fig. 1: in schematischer Darstellung einen Querschnitt 
durch einc vorgefertigte Verbundfolie, ' ;! 

Fig. 2: in schematischer, quergeschnitlcner Darstellung 
einc Fugc mil dem eingebauten Brandschulzschaumkorper 
mil imunicszierendcr Selbstklebebeschichtung, ' h 

Fig. 3a: in schematischer Perspektivdarstellung einc 
Frontansicht eines eingebauten Stopfens, ■ : 

Fig. 3b: in schematischer, quergeschniltener Darstellung 
ein kreisrundes Loch, das mil zwei ausgestanzten Stopfen 
vcrschlosscn ist , 

Fig. 4a: in schematischer Perspektivdarstellung eine 
Frontansicht ciner gewickelten Ausfiihrungsform fur kreis- 
rundc Lochcr, 

Fig. 4b: in schematischer, qucrgcschnittcncr Darstellung 
ein kreisrundes Loch, das mit zwei gewickelten Stopfen ver- 
schlosscn isl. 

Fig. 5a: in schematischer Darstellung eine Frontansicht 



cincr Kabcl- oder Rohrdurchluhrung, mil gcwickcllcr Ab- 
dicht ungsvariantc. 

Fig. 5b: in sc hen tali scher, quergeschnillencr Darstellung 
eine Kabcl- odcr Rohrdurchl iihrung. die an den bciden Ixv 

5 chenden mil. gewickellcm Material ahgedichlct isl. Fig. 6: in 
schematischer. quergeschnillencr Darstellung cin mil deni 
Brandschulzschaumkorper gcfuilles Brandschulzkissen, 

Fig. 7a: in schematischer Darstellung cine wcilerc Vcr- 
wendung des erfindungsgemaBen Schaumsloffkorpcrs auf 

10 Kabellrasscn odcr Kabellcitcm, 

Fig. 7b: in schematischer, quergeschnillencr Darstellung 
einc abgcschollelc Kabellrasse mil voran fixicrtcm. erfin- 
dungsgcmaBcm Schaumsloffkorpcr, 

Fig. 8a: in schematischer Darstellung einc wcilerc Ver- 

15 wendung des erfindungsgemaBen SchaumstotYkorpers fiir 
Einzclkabel odcr Rohre, 

Fig. 8b: in schematischer, qucrgcschnittcncr Darstellung 
cine abgcschollelc Durchfuhrung eincs Kabcls odcr cincs 
Rohres, mil voran fixicrtcm, crfindungsgemiiBem Schauni- 

20 stoffkorper. 

Fig. 1 zeigt den Aufbau ciner flammhemmenden Ver- 
bundfolie V, die im wescntlichcn aus zwei Scibslklcbefolien 
(2) und ciner dazwischen cingeschlosscnen Blahgraphit- 
schicht (1) bestcht. Ein Abdeckniaterial (3), beispielsweise 

25 ein Silikonpapier, das jeweils auf die Scibslklcbefolien (2) 
auBen aufgebracht isl, vcrhindcrt das ungcwollle Verkleben 
beim Auf wickcln und Lagern der Verbundfolie V. 

Die Darslcllung isl nicht maBslabsgetreu. sondcrn soil nur 
den prinzipiellcn Aufbau darslcllen. Die Gesamldickc der 

30 Verbundfolic V betragt ungefahr 0,4 mm. 

Die Fig. 2 zeigt eine mogliche Ausfiihrungsform eines 
Schaumstoffkorpers S mil eincm Schaumstoffkcrn (4), der 
beiderseits mit einer Anordnung nach Fig. 1 versehen ist, 
wobci abcr auf den dem Schaumstoffkcrn (4) benachbarten 

35 Seiten der Vcrbundfolien die Silikonpapiere (3) schon bei 
der Erstellung des Schaumsloffkorpcrs S entfernl worden 
sind, uni die Vcrbundfolien V mit dem Schaumsloffkern (4). 
zu verkleben. Vor der Montage des Schaumstoffkorpcrs S in 
einer Bauwcrksfugc, wie in der Zeichnung dargestcLit, kann 

40 wenigstens eines der noch vorhandenen Silikonpapiere von 
deni flammhemmenden Schaunisloffkorpcr S cntfernt wer- 
den, urn dicscn wenigstens einscitig mil der Flanke W der 
von Wanden 5 begrenztcn Bauwerksfuge zu verkleben und 
dadurch an scinem Platz zu sichcrn. Dieser Zusland ist in 

45 Fig. 2 dargesiellt. Selbstverstandlich konnte auch das Sili- 
konpapier 3 auf der anderen Seite des Schaumsloffkorpcrs S 
entfernl werden. Denkbar ware auch eine Applikalion mit 
beiden auBenliegenden Silikonpapieren. So ist ein Einbau 
nach cincr ungewolllen Dekomprimierung des PU-Schau- 

50 mes moglich, da das glatte Silikonpapier: das Einbringen er- 

; * leichiert. 

= Fig. 3a zeigt den Einsatz eines erfindungsgemaBen 

I- Schaumstoffkorpers S als Stopfen in einem Durchbruch ei- 
ner Mauerwand 5. Fig. 3b zeigt die Anordnung von Fig. 3a 

55 im Langsschnitt. DemgemaB sitzen in dem Mauerdurch- 
bruch zwei Stopfen hintereinander, ggf. in gegenseitigem 
Abstand, und die Stopfen- bestehen jeweils aus einem ersten, 
inneren Schaumstoffkern 4a, der in der obengenannten Art 
getrankl ist, einer Verbundfolie gemaB Fig. 1 (ohne Silikon- 

60 papiere), in Fig. 3b durch die Bczugszeichen 1, 2 ihrer Be- 
standtcile gekennzeichnet, auf jeder Seite des inneren 
Schaumstoffkerns 4a, und mit den Vcrbundfolien jeweils 
verklebten zweiten, auBeren Schaunistoffkern 4b, ebenfalls 
in der obengenannten Art getrankt. 
65 Wie Fig. 3b zeigt, sind die Vcrbundfolien qucr zur Er- 
streckung des Mauerdurchbruchs angeordnet, d. h. im 
Brandfalle quer zur Flamine; im Gegensatz zu der An wen- 
dung nach Fig. 2, wo die Verbundfolien in Rammrichtung 
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vcrlaufen. 

In clem Xwischcnrauni zwischcn den beidcn Slopfen kann 
ggf. Mincralwollo cingcbaul sein. 

Vorgenannles sind vorlcilhafle Anwendungsheispielc. lis 
sei dahcr belonl, daB es nahc/u unbegrcnzte Varialionsmog- 5 
lichkeilen zur Anordnung dcr Verbund folic und dcr ver- 
wendbaren SchaumsiolTdicken gibl. 

Die Anwcndung als Slopfcn gcmaB Fig. 3a und 3b siellt 
andere Anfordcrungen als die fur Fugen geinaB Fig. 2. lis 
gibl z. B. kcine, Kompriniierung, d. h. erslens, Wasscr kann 10 
schr leicht eindringen und zweilens Feuer und Rauch kon- 
ncn im Brandfall schnellcr vorankoinnien. Als Losung fur 
dicsc Problcme isl eine Mehrfachanordnung dcr Verbundfo- 
lie, wic z. B. in Fig. 3b dargcslclll, gunslig. Dicsc Verbund- 
folicn vcrhindcrn sowohl eincn Wasserdurchtrilt, als auch 15 
cincn Fcucr- und Rauchdurchtritt. Als Sicherheilsreserve 
kann vor dcr Applikation einc dunne Schicht cincr feuerbc- 
sliindigcn Dichtungsmassc auf die Bauieillaibung aufgclra- 
gen werden. 

Fig. 4a und 4b zeigen als einc Alternative zum gestanzlen 20 
Brandschutzstopfen der Fig. 3a und 3b das spiraligc Auf- 
wickcln cines rclaliv dunnen, slreitenlormigen Schauni- 
sloffkorpcrs der erfindungsgemaBen Art zur Erslellung cines 
Slopfcns eines zum Ausfullen eines Mauerdurchbruchs 
(Lochs) ausreiehenden Durchmessers. Da dcr gelrankle 25 
Schaumstoffkern 4 nach dcr Applikation noch ctwas auf- 
gchl, schlicBen sich klcincrc Zwickel von selbsl. GroBerc 
Liickcn solll.cn mit cincr Dichtungsmassc vcrsicgcll werden. 
Die Fig. 4a und 4b sprechen im ubrigen fur sich selbsl und 
brauchen dahcr nicht weiter erlautert zu werden. 30 

Fig. 5 zeigt die gewickelte Ausfuhrungsvariantc fur die 
Anwcndung fiir Kabel- oder Rohrdurchfiihrungcn. Man er- 
kennt. ein Kabel 6 oder Rohr in einen Mauerdurchbruch, das 
von eincni streifenformig ausgebildeten, erfindungsgema- 
Bcn Schaumstofifkorper unrwickell isl. Dabei stellt die im 35 
Wickel innerste Selbsl klebcschichl den mechanischen Hall 
am Kabel bzw. Rohr sicher, wahrend die auBcrste Schicht 
fiir eincn Halt am Mauerwcrk sorgt und beim Aufblahcn des 
Inlumcszenzmaterials dort Dichlungsfunktioncn hervorrufl. 

lis isl moglich runde und eckige Durchfuhrungcn abzu- 40 
dichten. Vereinfacht wird die Applikation und die sicherc 
Funktionsiibernahiiie, wenn die geometrische Fonn des 
Durchbruchs mil der Form des Kabels, Rohrcs oder Liif- 
tungskanales ubereinstinimt. Auch im Brandfall isl die An- 
wcndung auf Metall kein Problem, da der entstehendc inlu- 45 
mcszierende Schaum, beispielsweise aus Graphit, sich gc- 
gen das Metall und den verkohllen Schaumstoff aus dem 
Schaumstoffkern 4 driickt. 

Fine weitere Verwendung des erfindungsgemaBen 
Schaumkorpers zeigt Fig. 6. Es ist denkbar, daB der beidsei- so 
tig mil Verbundfolie V beschichtete Schaumstoffkern 4 als 
Fiillung fiir Brandschutzkissen dienen kann. Dazu wird ein 
Block des erfindungsgemaBen SchaumstofTkorpers S in ein 
Glasfasersackchen 7 eingenaht. Das Glasfasergewebe ver- 
hindert einen schnellen Abbrand, da es Feuer/Rauch vom 55 
Schaumstoffkorper S trennt. Gegeniiber herkommlichen 
Brandschutzkissen besitzt diese Variante zwei wesentlichc 
Vorteile. Erstens ist das Kissen formstabil und sehr gut 
handhabbar und zweitens isl es komprimierbar und kann 
noch etwas intumeszieren. 60 

Die Fig. 7 und 8 zeigen die Anwendung als thermisches 
Isolaiionsmalerial fiir Kabel- und Rohrdurchflihrungen aller 
Art . Dabei wird vor und hinter einer bestehenden Abschot- 
tungseinrichtung 8 der zu schikzende Uniergrund der Ab- 
schottungscinrichiung nrindestens cinmal von dem crfin- 65 
dungsgemaBen Schaumstoffkorper, dargestellt mit den Be- 
zugszeichen 1, 2, 4 seiner Bestandteile, beriihrt. Der Zweck 
bcstehl darin, daB nachlraglich MaBnahmen fiir eine Verlan- 



gcrung der Feucrwiderslandsdaucr oder des Funkiionscrhal- 
tcs getroffen werden konncn. Bci den Anwcndungen wirkt 
die Isolation hauplsachlich auf dcr feuerabgcwandlen Seitc. 

Fine Anwendung als Flanimsperre auf Kahelinissen 10 isl 
gcmaB den Fig. 7a und 7b cben falls moglich. Solchc 
Flainnispcrrcn sollcn das Wcilcrbrcnncn von Kabcln auf 
Kabellrassen verhindem. Die /.ugrundclicgcndc Idee isl, daB 
durch das Ummanleln dcr Kabel 6 die SauersiolVzufuhr un- 
lerbundcn wird, so daB das Fcucr crlischl. Die Verbundfolie, 
vorzugsweise mil Blahgraphil als intumeszicrendes Male- 
rial darin, beruhrl die Kabel 6. AuBenscitig sol he aber auf 
die Verbundfolie verzichiel werden, wcnigsiens dann, wenn 
sic Blahgraphil enthalt, da dieser besscr brennl, als dcr ge- 
lrankte Schaumstoffkern. 

Patent anspriiche 

1. Schaumstoffkorper, insbesondere fiir Bau/.weckc, 
beslehend aus cinem fcuerbeslandigen SchaumsiolT- 
kern (4), der mil einer fcucrbeslandigcn Triinkung ini- 
pragniert ist, und cincr auf wcnigsiens cine Flache des 
Schauinstoffkcrns (4) aufgebrachten inlumeszicrenden 
Verbundfolie (V), die aus zwei Sclbslklcbcfolicn (2) 
und einer zwischen diesen cingeschlossencn Schichl 
aus cinem inlunieszierenden Maierial (1) beslehl. 

2. Schaumstoffkorper nach Anspruch 1, bci dem die 
Sclbstklcbefolien (2) jeweils auf beiden Oberfl lichen 
klebrig ausgeriistei sind. 

3. Schaumstoffkorper nach Anspruch 1 oder 2, bei 
dem eine der Selbslklebefolien (2) einscilig mil cinem 
pulvrigen inlumeszicrenden Maierial (1) bestrcut bzw. 
beschichtet isl. 

4. Schaumstoffkorper nach Anspruch 3, bei deni die 
KorngroBe des intumeszierenden Materials zwischen 
0,1 und 4 mm liegt. 

5. Schaumstoffkorper nach cinem dcr vorhergehenden 
Anspriiche, bei dem das intumcs/icrendc Maierial 
Blahgraphil enthalt. 

6. Schaumstoffkorper nach cinem dcr vorhergehenden 
Anspriiche, bei dem das inlunieszierende Maierial Am- 
moniumpolyphosphat, insbesondere Elhylendia- 
minphosphat, enthalt. 

7. Schaumstoffkorper nach Anspruch 6, bei dem das 
intumeszierendc Material Kombinalionen aus Ammo- 
niumpolyphosphal mil Melamin und Penlaerylhrii ent- 
halt. 

8. Schaumstoffkorper nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, bei dem das inlunieszierende Material Vcr- 
miculil enthalt. 

9. Schaumstoffkorper nach cinem der vorhergehenden 
Anspriiche, bei deni das intumeszierendc Maierial 
Wasserglas (Na-Silikat) enthalt. 

10. Schaumstoffkorper nach einem der vorhergehen- 
den Anspriiche, bei dem das intumeszierendc Maierial 
Borsaure oder deren Salze enthalt. 

11. Schaumstoffkorper nach einem der vorhergehen- 
den Anspriiche, bei dem der Schaumstoffkern (4) mit 
anorganischen Fiillstoffen wie Animoniumhydroxid, 
Magnesiumhydroxid oder ('alciumcarbonalcn und 
Brandschutzmitlcln auf Phosphal-Basis getrankl isl. 

12. Venvendung des BrandschulzschaumslonTcorpcrs 
nach einem dcr vorhergehenden Anspriiche in einem 
Brandschutzkissen, in dem dcr Schaumslofifkorpcr (5) 
von einem Glasfasergewebe (7) umgeben ist. 

13. Verwendung des Schaumstoffkorpcrs nach cinem 
der Anspriiche 1 bis 11 als thermisches Isolaiionsmale- 
rial vor und/oder hinter einer bestehenden Abschol- 
lungseinrichlung (8) zur Verlangerung der l-euerwider- 



BNSDOCID: <DE 19a0f»73T:i I > 



DE 198 09 973 C i 

7 

siandsdauer b/.w. dcs V'unklionserhahs. 

14. Verwendung dcs SchaumstoUlvorpers nach cine in 
dcr Anspruche 1 bis 11 als Brandschu1/.s!opfen in 
Wanddurchriihrungcn, wobei dcr Stoplcn als Slan/.lcil 
ausgcbildei isl. 5 

15. Verwendung dcs Schaunisloirkorpers nach cincm 
dcr Anspruchc 1 bis 1 1 als gewiekehes Material lurdie 
Abdiehlung von Wanddurchriihrungcn bis clwa 20 cm 
Durchmcsscr. 

16. Verwendung dcs SchauinslolTkorpers nach cincm 10 
dcr Anspruchc 1 bis 1 1 als gcwickcllcs Material bcidcr 
Wanddurchttihrung von Hin/.clkabeln odcr Kabcl bun- 
del n und nichl brennbaren Rohren. 



Hicr/u 8 Seile(n) Xeichnungen 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



60 



65 



BNSDOCID: <DE_19809973C1_L> 



- Leerseite - 



THIS PAGE BLANK (uspto) 



BNSDOCID: <DE 19809973C1 I > 



ZEICHNUNGEN SEITE 1 



Nummer: 
Int. Cl. b : 

Veroffentlichungstag: 



DE198 09 973 CI 
E04B 1/94 

1. Juli 1999 



Figur 1 





BNSDOCID: <DE_19809973C1J_> 



902 126/282 



2EICHNUNGEN SEITE 2 



Nummer: 
Int. Cl. e : 

Veroffentlichungstag: 



DE 1198 09 973 CI 
E04B W 
1. Juli 1999 



Figur 2 



S 



V 



V 



2 12 



2 12 3 




O 
C 



O 



Hill 
111 




BNSOOCID: <DE 19809973C1 I > 



902 126/282 



ZEICHNUNGEN SEITE 3 



Nummer: DE 198 09 973 CI 

Int. CI. 6 : E04B 1/94 

Veroffentlichungstag: 1.Juli1999 



Figur 3 a 




Figur 3b 




902 126/282 

BNSDOCID: <DE_19809973C1J_> 



ZEICHIMUNGEN SEITE 4 Nummer: >, BE 198 09 973 C1 

Int. Cl. ti : E04B H/94 

Veroffentlichungstag: 1. Juli 1999 



Figur 4a 




Figur 4b 



1,2,4 




> 



V 

oin 



> 



) 



3 O O " 

II 




4 

1,2 



902 126/282 



ZEICHNUNGEN SEITE 5 Nummer: DE19809973C1 

Int. CI. 6 : EQ4B 1/94 

Veroffentlichungstag: 1. Juli 1999 





:DE 19809973C1 I > 



902 126/282 



ZEICHNUNGEN SEITE 6 



Nummer: 
Int. CI.**: 

Ve r off e ntl ic h u ngsta g : 



DEI 98 09 973 CI 
E04B 1/94 

1. Juli 1999 



Figur 6 




ililii 



1,2 \ 



> s 



1,2 



902 126/282 



2EICHNUNGEN SEITE 7 



Nummer: 
Int. Cl. ti : 

Ve roff e ntl t'ch u ngsta g : 



DEI 98 09 973 CI 
E04B 1/94 

1. Juli 1999 



Figur 7a 




s 

X * s 

1,2,4 
9,10 



902 126/282 



BNSDOCID: <DE 19809973C1 I > 



ZEICHNUNGEN SEITE 8 



Nummer: 
Int. Cl. b : 

Verdffentlichungstag: 



DE 198 09 973 CI 
E04B 1/94 

1. Juli 1999 




902 126/282 



BNSDOCID: <DE 19809973C1 I > 



